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@ Reaktionsharzmortel fur Zweikomponentensysteme 

(§) Die Erfindung botrifft einen Reaktionsharzmdrtel fur Zwei- 
komponentensysteme zum Einsatz in einer Zweikammerkar- 
tusche mit einem Statikinischer. 

Urn ein leichtes Vermischen der Komponenten im Statikmi- 
scher zu erreichen, wird ein flussiges Thixotroptermtttel zum 
Harz- und/oder Hirterkomponente beigemischit. 
Durch diese Zugaba wird ein System bareitgesteilt, das ein 
gutes FlieSverhaltan im Statikmischer aufweist und einen 
dauerhaften und kompakten Verbund im Bohrioch sichert. 
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Beschreibung 

dauerhaften Verbid im BoSr® Bohriochwandung mit der Masse und sichert einen kompakten und 

und die Viskositit von i-TlZmpl s^T^^'^c ^^ 

Harzkomponente 
Beispiel 1 

- ungesattigtM Polysterharz. aminvorbeschleunigt. Viskositat 2100 m fti-s bei 23»C 49 G«w (Mi 

- Quarzsand KomgrdBe O.08~o;2 mm -« w 4^ oew.-<W> 

- Harnstoffurethangel6stinN-Methylpyrrolicfon(^^ 1 Gew-% 
5S iOOGew.-(^ 
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Beispiel 2 
It 650 m Pa* 

- Harnstoffurethanharz geldst in N-Methylpyrrolidon (60%) 



^ - Vinylesterharz, aminvorbeschleunigt, Viskositat 650 m Pa- s bei 23'C ^ r 1 

- Quarzsand KomgrdBe 0,1 -0^5 mm fl Z^^^' 



60 Gew.-% 
2Gew.-% 
iOOGew.-% 
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Beispiei3 

Vmylurethanhai2,aminvorbeschleuiiigt,Viskositat 1350mPa*sbei23''C 
Quarzsand KoragrSBe 0,08— 0;2 mm 
. Hamstoffurethan geldst in N-Methylpyrrolidon (60%) 



45 Gew.-% 
45 Gew.-% 
10G€w.-% 
100Gew.-% 



BeispieU 

■ Acrylharz, aminvorbeschleunigt Viskositat 250 m Pa • s bei 23**C 
• Quarzsand Korngrd&e (^04—0,15 mm 

■ Hamstoffurethan gelast in N-MethylpyiToKdon{60%) 



35 Gew.-% 
60Gew.-% 
5 Gew.-yp 
lOOGew.-Vo 
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Hftrterkomponente 
BeispielS 



• Dibenzoylperoxid 

- Dibutylphthalat 

■ Wasser 

■ Eraulgator 

- Hohlglaskugeln KorngraBe max. 0,25 mm 

■ Hamstoffurethan geldst in N-Methylpyrrofidon (60%) 



Beispiel 6 

► Dibenzoylperoxid 

• Calciumcarbonat 

• Expoxidharz, Viskositat 1200 m Pa • s bei 23"* C 

- Hamstoffurethan geldst in N-Methylpyrrolidon (60%) 



30Gew.-% 
40Gew..% 
10Gew.-% 

2 Gew.-% 
13Gew.-% 

5 Gew.-% 
100Gew.-% 



l5Gew.-% 
35 Gew.-% 
46 Gew.-% 
4 Gew,-% 
100Gew.-% 
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^ Patentansprflche 

1. Reaktionsharzmortel fur Zweikomponentensysteme insbesondere zum Einsatz in Zwcikammerkartu- 

^^^'^ "^'^ Harterkomponente enthalten ist, dadurch gekennzeichnet. daB das Hare- und/oder 
65 die Harterkomponente em flOssigesThixotropiermittelenthaiL - uwu/wcr 

Lh^^vi^e^^wS '''^'^^ ^^P"^*^ ^' gekennzeichnet, daB als Thixotropiermittel Hamstoffti- 

1 Reaktionsharzmdrtel nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, da8 das Hamstoffurethan als 40-60% 
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L6sung in N-Methylpyrrolidon vcrwendet wird 

4. Reaktionsharzradrtel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet. daB das Harz und/oder Harterkorapo- 
nente ein flQssiges Thixotropierminel von 1 — 10 Gcw.-% enthalt 



- Leerseite - 
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